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Fiachiges Belagsmaterial aus Kiinststoff 



Die Erf indung betrlf f t ein f lachiges Belagsmaterial gemSiss . 
dem Oberbegriff von Anspruch 1. 

Fiachige Belagsmaterial ien, die im wesentlichen aus Kunst- 
stoff bestehen^ werden hauptsSchlich in Innenraumen als Wand- 
und Bodenbeiage verwendet. Sie werden in Form von Flatten 
Oder Bahnen hergestellt und verlegt, 

Thermoplastische Belagsmaterialien aus Polyvinylchlorid (PVC) 
besitzen gute verarbeitungs- und anwendungstechnische Eigen- 
schaften, werden jedoch wegen ihrem Chlorgehalt aus GrUnden 
des Umweltschutzes abgelehnt. Sie wurden durch umweltvertrag- 
liche Belagsmaterialien aus den thermoplastischen Kunst- 
stoffen Poiyolefin und Ethylen/Vinylacetat-Copolymere (EVA) 
ersetzt. Die Herstellung von Belagsmaterial aus letzteren 
erfolgt u.a. durch Verpressen eines Kunststoff granulates zu 
Blocken und Schneiden oder Spalten der Blocke zum flachigen 
Belagsmaterial der gewUnschten Dicke. Nach dem Schneiden 
schliesst sich Ublicherweise ein Schleif schritt an. Da der 
Temperaturbereich, bei dem die verpressten B16cke aus thermo- 
plastischem Kunststoff verarbeitet werden kdnnen, sehr eng 
ist, entsteht viel Ausschuss/ insbesondere beim Schneiden der 
verpressten Blocke durch thermoplastische Deformation bzw. 
das Schneiden erweist sich als unmOglich. Diesem Problem 
wurde bisher durch Temperieren der verpressten Bldcke wahrend 
des Transportes von der Pressstation zur Schneidstation be- 
gegnet. Das Temperieren ist aufwendig und liefert trotzdem 
nicht immer bef riedigende Resultate. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Herstellung 
von flcLchigem Belagsmaterial aus thermoplastischem chlor- 
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freiem Kunststof f zu vereinf achen, insbesondere ein problem- 
loses Schneiden der verpressten BlOcke und dadurch die Her- 
stellung der Belagsmaterialien mit einer lainimalen Ausschuss- 
rate zu ermttglichen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merlaaale des keimzeichnenden 
Teils von Anspruch 1 gelCst. Bevorzugte AusfUhrungsformen der 
Erfindung bilden den Gegenstand der Ansprtlche 2 bis 12. 

Durch die Kombination eines bestimmten thermoplastischen 
Kunststof fes, namlich eines amorphen Polykondensates von 
Therephthalsaure mit Ethylenglykol (PETG) rait einem Flexi- 
bilisierungsmittel, wird ein Material erhalten, das zu 
Blocken verpresst problemlos zu Belagsmaterial der gewUnsch- 
ten Dicke geschnitten werden kann* Auch beim Schleifen der 
beim Schneiden erhaltenen Fiachengebilde wurden keine Schwie- 
rigkeiten beobachtet. Die erf indungsgemassen Belagsmateria- 
lien, enthaltend PETG und Flexibilisierungsmittel, k5nnen 
auch auf dem Kalander hergestellt werden. 

Unter einem Flexibilisierungsmittel wird f achsprachlich ein 
Zusatzstoff verstanden, der bestimmte Eigenschaf ten eines 
Kunststof fes verSndert. Im einzelnen: es wird die H^rte 
erniedrigt und die Biegbarkeit sowie die Reissf estigkeit 
erhOht. Letzteres wird in Zahlen durch den Bruchdehnungswert 
ausgedrUckt . 

Das erf indungsgemasse Belagsmaterial weist gegentlber den 
Ublichen Thermoplasten einen weiteren Tempera turbereich auf, 
innerhalb dessen es geschnitten werden kann. Seine Schneid- 
barkeit oder Spaltbarkeit ist erh5ht. Es ist besser verkleb- 
bar als die Ublichen Thermoplaste und lasst sich problemlos 
verlegen. Ein weiterer Vorteil ist, dass es auf bestehenden 
Anlagen nach Ublichen Methoden hergestellt werden kann. 
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Auch gegenOber Belagsmaterialien auf PVC-Basis besitzt das 
erf indungsgemasse Belagsmaterial Vorteile. Es enthcLlt nur 
eine geringe Menge Weichmacher . Im Gegensatz zu bekannten 
Belagsmaterialien ist es resistent gegen Filzstif tf arben und 
Haartonungsmitteln/ d.h. es ISsst sich leicht von diesen 
reinigen. Es zeichnet sich auch durch eine hohere Rutsch- 
festigkeit aus. 

Als Flexibilisierungsmittel eignen sich insbesondere drei 
Gruppen von Stoffen: Weichmacher, naphthenische Ole und be- 
stimmte Polyiaere, Diese Stoffe konnen einzeln oder in Kom- 
bination miteinander als Flexibilisierungsmittel eingesetzt 
werden. Beispiele fUr Weichmacher sind Phthalate, Adipate und 
organische Phosphate, fUr naphthenische Ole Paraffin und fUr 
Polymere Elastomere, wie Styrol/Butadien/Styrol-Copolymere 
(SBS) , Ethylen/Propylen-Terpolymere (EPDM) , thermoplastische 
Copolymere, wie Ethylen/Vinalacetat-Copolymere (EVA) , 
Ethylen/Ethylacrylat-Copolymere (EEA) und Ethylen/Methacryl- 
sSure-Copolymere (EMA) und amorphes Polypropylen. 

Als Flexibilisierungsmittel wird handelsUbliches modifizier- 
tes SBS bevorzugt. Durch die Verwendung eines Phthalatweich- 
machers allein oder vorzugsweise mit einem weiteren Flexibi- 
lisierungsmittel wird die Glasximwandlungstemperatur des 
Belagsmaterials herabgesetzt . Dadurch wird die Schneid- oder 
Spaltbarkeit des verpressten Blockes erleichtert. 

Die mechanische Beanspruchbarkeit der Belagsoberf lache, d,h. 
die Kratzfestigkeit und das Verschleissverhalten, konnen 
durch einen Gehalt an mit Maleinsaure co-polymerisiertes 
Styrol/Ethylen/Butylen/Styrol-Copolymer verbessert werden. 
Ein solches Copolymer mit dem Namen Kraton^ G 1901 (Shell) 
befindet sich auf dem Markt. 
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Das erf indungsgemasse Belagsmaterial kann bekannte Ftillstoffe 
wie Calciuiticarbonat/ Silikate/ Kaolin und Aluminiumhydroxid 
in Mengen von bis zu 300%/ bezogen auf das Copolymer , ent- 
halten, 

Zur Verbesserung der Verarbeitungsbedingungen werden Gleit- 
mittel verwendet/ wie z.B. Calciumstearat/ Polyester lang- 
kettiger FettsSuren oder Olsaureamide, wie sie die Firma 
Henkel unter dem Markennamen Loxiol oder Loxamid vertreibt* 
Auch kommen solche auf Polymethacrylatbasis wie Paraloid 
K 125 in Frage. 

Des weiteren konnen fUr besseren Langzeitschutz gehinderte 
Aminlichtstabilisatoren (HALS) oder Benzotriazol-UV-Absorber 
(Tinuvine der Firma Ciba-Geigy/ Hostavine der Firme Hoechst) 
und phenolische Antioxydantien wie Irganoxe der Firma Ciba- 
Geigy eingearbeitert werden, 

Mit dem Einsatz geeigneter Pigmente ist es miJglich/ eine dem 
Anwendungszweck angepasste Variation von Farben und Dessin- 
strukturen im Fertigprodukt zu erzielen. 

Die Erfindung wird weiter anhand von Beispielen veranschau- 
licht. 



wo 97/42260 



PCT/CH97/00166 



5 



Beispiele 1 bis 7 



Rezeptur 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


PETG 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


SBS 


70 












40 


EPDM 




70 












EVA 






70 










EEA 








70 








EMA 










70 




30 


PP amorph 












70 




FUllstoff 


150 


150 


150 


150 


150 


150 




Gleltmlttel 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


Antioxydans 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 



Die Zusammensetzungen gemSss den Rezepturen 1 bis 7 wurden 
durch Kalandrieren zu bahnf 5niiigen Belagsmaterialien verar- 
beitet. Die erhaltenen Belagsmaterialien variieren bezilglich 
Flexibilit^t (E-Modul) und Harte (Shore D) je nach verwende- 
tem Flexibilisierungsmittel . 

Als Flexibilisierungsmittel wurde modif iziertes SBS (im 
Beispiel 1 Franprene^ der Firma Franplast, Provaglio d Iseo, 
Italien) bevorzugt. Das erhaltene Belagsmaterial weist eine 
h5here Rutschf estigkeit als PVC auf . 
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Beispiel Nr. 8: Rezeptur zur Herstellung von Bodenbelags- 

platten nach dem Etagenpressverfahren. Das 
Produkt ist in seinen Eigenschaf ten den 
handelsUblichen PVC-Materialien ahnlich. 



Beispiel Nr. 9: Rezeptur zur Verarbeitung auf einem Kalander 

Oder in einer Doppelbandpresse zu einem 
flexiblen aufrollbaren Endprodukt. 

Beispiel Nr. 10: Rezeptur analog Nr. 8, aber itiit einem 

Phosphatweichmacher und Aluminiumtrihydrat 
Diese Kombination verleiht dem Produkt ein 
gutes Brandverhalten. Je nach den zu 
erftlllenden Anforderungen kann auch nur ein 
Teil sowohl des Weichmachers als auch des 
FUllstoffes ersetzt werden. 



Beispiel Nr. 11: Wie Nr. 8 bzw. 9, jedoch mit Paraffin51 

f lexibilisiert . 
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PatentansprUche 



1. Fiachiges Belagsmaterial, enthaltend mindestens einen 
thermoplastischen Kiinststoff und Zusatzstof fe/ dadurch 
gekennzeichnet/ dass es als Kunststoff ein amorphes 
Copolykondensat von Therephthalsaure mit Ethylenglykol 
und einem substituierten Dialkohl und als Zusatzstoff ein 
Flexibilisierungsmittel enthait . 

2. Belagsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass es als Flexibilisierungsmittel einen Phthalat- 
Weichmacher, vorzugsweise Dioctylphthalat oder Benzyl- 
butylphthalat/ enthait • 

3. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, dass es als Flexibilisierungs- 
mittel ParaffinOl enthait. 

4. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden Ansprtiche/ 
dadurch gekennzeichnet/ dass es als Flexibilisierungs- 
mittel ein thermoplastisches Polymer enthait. 

5. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet/ dass es als Flexibilisierungs- 
mittel ein Elastomer, vorzugsweise ein Styrol/Butadien/- 
Styrol-Copolymer {SBS) enthait. 

6. Belagsmaterial nacTi einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass es bis zu 4 Gew.-% an Flexi- 
bilisierungsmittel enthait. 

7. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Kombination von 
Flexibilisierungsmitteln enthait. 
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8. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden Ansprliche^ 
dadurch gekennzeichnet/ dass es ein Flexibilisierungs- 
mittel enthaitf das die Glasiunwandlungstemperatur des 
Copolykondensates herabsetzt. 

9. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden AnsprUche^ 
dadurch gekennzeichnet ^ dass es ein xait MaleinsSLure 
copolymerisiertes Styrol/Ethylen/Butylen/Styrol-Copolymer 
zur Verbesserung der mechanischen Beanspruchbarkeit der 
Belagsoberf lache enthalt. 

10. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden Anspriiche,. 
dadurch gekennzeichnet, dass es Gleitmittel und/oder 
FUllstoffe enthait. 

11. Belagsmaterial nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dass es durch Verpressen des 
Ausgangsmaterials zu einem Block und Schneiden des 
Blockes zu Flachengebilden hergestellt wurde. 

12. Belagsmaterial nach einem der Ansprilche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass es durch Kalandrieren hergestellt 
wurde. 
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